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fey Bouchon pour flacon comportant un corps tubulaire (3) 
soiidaire par I'une de ses extr6mites d'une parol de sonv 
met (10) borxtee d'une jupe exterieure concentrique (11) au 
corps tubulaire (3), ce dernier comportant au moins un 
bourrelet ext6rieur (7) d'6tanch6it6 et une paroi transver- 
sale (8) en forme de voute de concavite tourn6e vers l*ex- 
tremite libre (4) du corps tubulaire (3), dans lequel cette pa- 
roi transversale (8) est situ6e au-dessus du bourrelet (7), la 
zone de raccordement de cette paroi au corps 6tant pour- 
vue d'un contrefort interieur (15). 
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mince qui est de fabrication raoins couteuse et de manipula- 
tion plus aisee pour eff ectuer le bouchage du f lacon mais qui 
presente 1 ' inconvenient de fluer lors des variations de 
temperatures et de perdre rapidement l'etancheite qu'il 
5 assure. 

Dans un mode pref ere de realisation, le coiifcrfef ort 
poBsede une partie formant gousset de comblement de 1 1 angle 
entre le corps tubulaire et la paroi transversale et une 
partie d ' epais sis seme nt de cette paroi du corps tubulaire 

10 depuis le gousset jusqu'au niveau du bourrelet qui assure 
1 ' etancheite. A ce propos on notera que, dans un mode de 
realisation, le gousset est limite par une surface conique 
dont 1' angle avec la surface cylindrique du corps tubulaire 
est d 1 environ 150° . Par ailleurs, la surepaisseur de la paroi 

15 tubulaire en-dessous du gousset est raccordee au moyen d'un 
chanfrein d' angle corapris entre 170 et 180°. 

A titre d'exemple, on notera que l'epaisseur du 
bourrelet est de l'ordre de 60 % de l'epaisseur de la paroi 
du corps tubulaire tandis que la partie d' epaississement 

20 augmente l'epaisseur de cette paroi du corps tubulaire d'une 
valeur de l'ordre de 30 %. 

D'autres caracteristiques et avantages ressortiront 
de la description d'un mode de realisation de 1 1 invention 
donne ci-apres a titre d'exemple. 

25 II sera fait reference aux dessins annexes dans 

lesquels : 

- la figure 1 est une vue en coupe d'un bouchon 
realise conf ormement a 1' invention, 

- la figure 2 est une vue de detail a echelle 
30 agrandie de la figure 1, 

- le tableau annexe fait etat des resultats d'un 
* test d'etancheite conduit sur 18 flacons preleves parmi une 

production bouchee avec le dispositif selon 1' invention. 

A la figure 1 on a represents en trait mixte la 
35 partie superieure d'un goulot 1 de f lacon dont le diametre 
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interieur D est lisse alors que son diametre exterieur est 
equipe d'un rebord 2. Le bouchon a introduire dans ce col 
comporte un corps tubulaire 3 central dont la partie termi- 
nal 4 est pleine et est terminee par une surface 5 legere- 
5 ment conique pour faciliter son introduction dans le col du 
flacon. Le diametre exterieur de ce corps tubulaire" est 
se.nsibleraent egale au diametre interieur D du col. 

A partir de cette partie terminale 4, le corps 
tubulaire 3 comporte un premier bourrelet 6 qui forme une 
10 butee a la penetration du corps tubulaire dans le col du 
flacon. On rencontre ensuite un second bourrelet 7 dont le 
diametre exterieur est egalement plus grand que le diametre 
D du col, puis une parol transversale 8 en forme de d6me ou 
de voute dont la concavite est tournee vers la partie 
15 terminale 4. Au-dela de ce d6me 8, le corps tubulaire se 
prolonge en une partie cylindrique 9 dont le diametre 
exterieur est au plus egal au diametre D interieur du col du 
flacon, cette parol 9 etant raccordee a une parol de sommet 

10 qui s'etend annulairement vers 1 • exterieur et qui est 
20 equipee d' une jupe 11 concentrique au corps tubulaire 3. 

On a represents en 12, attele a la base de la jupe 

11 par une zone secable 13, un anneau d ' inviolabilite qui 
vient emprisonner le rebord 2 du flacon a 1 ' interieur de la 
jupe 11. Le bouchon ne peut ainsi §tre extrait du col 

25 qu'apres avoir retire de maniere irreversible la couronne 12 
d- inviolabilite. Ces dispositions sont bien entendu connues 
en elies-m§mes. 

On notera egalement que la partie du corps tubu- 
laire 3 situee sous le d6me 8, entre le bourrelet 7 et la 
30 partie terminale 4, possede des fenetres 14 au-dessus du 
bourrelet 6, permettant, lorsque le bouchon n • est qu ' a moitie 
implante dans le col du flacon, 1 • extraction de gaz qui 
pourraient etre contenus dans ce flacon lors d'un traitement 
de degazage ou de lyophilisation. 

Selon 1' invention, le raccordement entre la partie 
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tubulaire inferieure 4 du corps tubulaire 3 et la parol 
trans versale formant dome 8 comporte, corame cela est mieux 
visible sur la figure 2, un contrefort 15. On s'est en effet 
rendu corapte qu'en realisant un tel contrefort a la jonction 
de la surface interieure concave de la parol 8 et de la 
surface interieure de la parol cylindrique, on permet&ait au 
bouchon tout en conservant des epaisseurs de parois par 
exemple de l'ordre du millimetre, son pouvoir d'etancheite a 
1 * endroit du bourrelet 7 . 

De maniere preferee, le contrefort 15 comporte deux 
parties ; 1'une d'elles 16 constitue un gousset realise dans 
1* angle de jonction des deux parois tubulaire et de voute, ce 
gousset 16 etant delimite par une surface conique 17 formant 
un angle A de 150° avec la surface cylindrique de la partie 
tubulaire ; 1' autre partie 18 constitue en fait une surepais- 
seur interieure de la paroi cylindrique au niveau du bourre- 
let 7. 

A titre indicatif, si l*epaisseur E de la paroi 
cylindrique est de l'ordre du millimetre, le bourrelet 7 fait 
saillie a l'exterieur de cette paroi d'une valeur s. d' environ 
60 % de cette valeur E, c'est-a-dire environ 0,6 mm, alors 
que la partie de r enforcement 18 forme une surepaisseur e, au 
droit du bourrelet 7 d'une valeur d' environ 30 % de la valeur 
E, c'est-a-dire dans 1' exemple de 1 1 ordre de 3/10erae de ram. 
Par ailleurs, cette surepaisseur 18 se raccorde avec la 
surface interieure de la paroi tubulaire par un chanfrein 19 
tres pentu, 1' angle de ce chanfrein 19 avec les surfaces 
cylindriques qu'il raccordent etant de l'ordre de 17 0° . 

Cette geometrie de la surface interieure de 
raccordement du dome 8 au corps tubulaire 3 a permis de 
diminuer sensiblement le fluage du bouchon lorsqu'il est 
soumis a une temperature relativement elevee pendant un temps 
relativement long, et done de conserver a ce bouchon une 
fonction de fermeture etanche satisf aisante du flacon. 

Le tableau en annexe est un releve realise sur 18 
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f lacons soumis a une epreuve d'etancheite apres avoir ete 
portes a une temperature de 60° pendant 12 heures. On 
constate, a la lecture de ce tableau, que les niveaux de 
fuite en air et en helium restent tout-a-fait satisf aisants . 
A ce propos on rappellera que le test est realise en creant 
de part et d' autre du joint d'etancheite realise par le 
bouchon sur le col du flacon une difference de pression de 
l'ordre d'une atmosphere, c'est-a-dire que l'on cree un vide 
pousse a 1 ' interieur du flacon (quelques Pascals). 

Realises avec un bouchon presentant un profil de 
surface interieure comme celui 20 mentionne en pointilles a 
la figure 2, des tests semblables auraient engendres une 
disparition importante du pouvoir d'etanch6ite du bouchon. 

On notera enfin que les dispositions de 1 ' inven- 
tion, si elles ne suppriment pas le fluage, conservent au 
bourrelet d'etancheite 7 un excedent de diametre exterieur 
qui reste compris entre le quart et la moitie de 1 ' exedent de 
diametre exterieur qu'il avait avant le test par rapport au 
diametre D interieur du col du flacon. 
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TABLEAU DE TESTS D 1 ETANCHEITE 
(Maintien des flacons pendant 12 h a 60° C) 



no 
da 
test 


Diametre 
da col da 
flacon 
mm 


Diametre 
da boarrelet 
" AVANT test 
mm 


Diametre 
da boarrelet 
APRES test 
mm 


Niveau de foit^ en 
atm. cm 3 / sec 
APRES test 
air helinm 


x 






12,713 




1.10" 7 


it 


1 9 /ICC 


13,235 




6.10" 9 


2.10 8 


-x 
o 


1 O CTft 


13,244 


12,754 


n 

6.10" 9 


1.10" 8 


4 


1 7 £**fi 


13,227 


-f AAA 

12,789 


o 

5.10" 9 


2.10" 8 


c 


19 <7fl 
1^,0 / U 


13,21*1 


12,809 


o 

4.10 9 


5.10" 7 


u 




13,22 / 


j 12,84U 


5.10" 9 


i in"^ 

X.JLU 


7 


i? cdn 




12,751 


7.10" 9 


5*10~ 8 


g 


12 CRC 


ii 


12,75*5 


s.io- 9 


1.10" 8 


9 


12,640 


13,238 


12,812 


6.10" 9 


2.10~ 8 


10 


12,470 


13,236 


12,801 


6.10" 9 


1.10* 8 


11 


12,640 


13,226 


12,790 


S.IO" 9 


3.10 8 


! 12 


12,620 


13,227 


12,784 


9.10" 9 


1.10" 8 


13 


12,570 


13,223 


12,721 


6.10" 9 


2.10~ 8 


14 


12,525 


13,230 


12,730 


6.10" 9 


1.10" 8 


15 


12,555 


13,230 


12,770 


5.10 9 


1.10" 8 


16 


12,570 


13,225 


12,742 


i.io" 8 


9.10" 8 


17 


12,560 


13,232 


12,744 


9.10" 9 


6.10" 7 


18 


12,610 


13,222 


12,831 


3.10' 9 


3.10 7 
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RE VEND ICAT IONS 

1. Bouchon pour flacon comportant un corps tubu- 
laire (3) solidaire par l'une de ses extremites d'une parol 
5 de sommet (10) bordee d'une jupe exterieure concentrique (11) 
au corps tubulaire ( 3)/ ce dernier comportant au mo'ins un 
bourrelet exterieur (7) d'etancheite et une paroi transver- 
sale (8) en forme de vofite de concavity tournee vers 1 • extre- 
mite libre (4) du corps tubulaire (3), caracterise en ce que 
10 cette paroi transversale (8) est situee au-dessus du bourre- 
let (7) ' la zone de raccordement de cette paroi au corps 
etant pourvue d'un contrefort interieur (15). 

2. Bouchon selon la revendication 1, caracterise en 
ce que le contrefort (15) possede une partie (16) formant 

15 gousset de comblement de 1' angle entre le corps tubulaire (3) 
et la paroi transversale (8), et une partie (18) d'epaissis- 
sement de la paroi du corps tubulaire (3) depuis le gousset 
(16) jusqu'au niveau du bourrelet (7). 

3. Bouchon selon la revendication 2, caracterise en 
20 ce que le gousset (16) est limite par une surface (17) 

conique dont 1' angle (A) avec la surface cylindrique du corps 
tubulaire est d* environ 150°. 

4. Bouchon selon l'une des revendications 2 et 3, 
caracterise en ce que l'epaisseur (s) du bourrelet est de 

25 l'ordre de 60 % de l'epaisseur (E) de la paroi du corps 
tubulaire (3) tandis que la partie d' epaississement (18) 
augraente l'epaisseur de cette paroi de l'ordre de 30 %. 

5. Bouchon selon la revendication 4, caracterise en 
ce que la partie de 1 • epaississement (18) s ' etend depuis le 

30 gousset (16) jusqu'a la partie mediane du bourrelet (7), sa 
surface interieure se raccordant ensuite a la surface 
interieure du corps tubulaire par un chanfrein (19). 



5DOCID: <FR 26959 14A1J_> 



2695914 

1/1 



OJ 




BNSDOC1D: <FR 26959UA1 I > 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

INSTITUT NATIONAL 
de la 

PROPRIETE INDUSTRIELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 
etablj sur la base des dernieres revendications 
deposees avant le commencement de la recherche 



2695914 

N° cf" enregistreraent 
national 

FR 9211165 
FA 476045 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



Citation du document avec indication, en cas de besom, 
des parties pertinentes 



MEDICAL) 77 (VENTE " REPARATI0N ^ERIEL 

* colonne 2, ligne 31 - colonne 3, ligne 
24; figure 1 * 

US-A-4 076 142 (NAZ) 

* colonne 1, ligne 61 - colonne 2, ligne 
9; figure 1 * y 

De"0iTTEL) (S0C - GEN ' DES EAUX MINERALES 

* figure 1 * 



Revendications 
concernees 
de la. demande 
examinee 



DO MAIN ES TECHNIQUES 
RECHERCHES (Int. CLS ) 



B65D 

BOIL 



3 



Dale tT acheveaieal de la recherche 

17 MAI 1993 



BERRINGTON N.M. 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 

X : partioilterement pertinent a lui seal 
Y : particulierement pertinent en combtnaison avec on 
S | autre document de la meme categorie 

g I A : pertinent i rencontre d'au moins one revendication 
ou amere-plao technologtqne general 
O : divulgation noa-ecrite 
P : document intercaJaire 



T : th eon e ou principe a !a base de 1'invention 

E : document de brevet benefitiant d'une date anterieure 

i U date de depfit et qui n'a ete publie qir*i cette date 

de depfit ou qir a une date posterieure. 
D : cite dans la demande 
L : cite pour d'antres raisons 



& : mem b re de la meme famille, document correspondanr 



5DOCID: <FR_2695914A1 J_> 



